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La presente invention se rapporte a de nouveaux 
materiaux pour la fabrication de joints d'etancheite. 

Les joints d'etancheite en caoutchouc, en fibres, 
en carton ou encore ies joints metalliques sont bien 
connus. On utilise de tels joints, par exemple, pour 
raccorder des tuyauteries ou pour assurer 1'etan- 
cheite des organes des machines. Mais sous i'effet 
de la chaieur, les joints en caoutchouc deviennent 
vite cassants; U en est de meme des joints en fibres 
qui, de plus, sont en general fragiles, de sorte qu'on 
ne peut les utiliser qu'une seule fois : lorsqu'on 
demonte un raccord garni dune rondelle en fibres, 
il faut employer un nouveau joint pour le remonter. 
Les joints en carton presentent une resistance chi- 
mique et mecanique tres faible et ils resistent mal 
a la chaieur, de sorte qu'on ne peut les utiliser 
s'ils doivent supporter des fatigues importantes. 
Quant aux joints metalliques, on en reserve 1'emploi 
a des domaines speciaux, en raison de la compli- 
cation et de la depense qu'entraine leur utilisation, 
par exemple pour les pompes hydrauliques ou ies 
pistons de cylindres. En. outre, le manque de plasti- 
cite de ces garnitures oblige a adapter leur portee 
aveu une grande precision si I'on veut qu'ils rem- 
plissent leiir mission. 

^ La presente invention concerne un nouveau ma- 
teriau pour joints d'etancheite de haute resistance 
mecanique, chimique et theraiique, faciles a adap- 
ter et dont on peut fabriquer de fa$on tres simple 
des garnitures de toutes sortes de formes. 

On a trouve*, en effet, qu'on pouvait realiser des 
garnitures presentant de tels avantages en utilisant 
un support revetu sur au moins une de ses faces 
d'un film, d'une feuille ou d'une matiere plastique 
filmogene synthetique ou naturelle. Comme support, 
on peut utiliser du papier, du carton, du papier 
cartonne, et de preference du papier kraft, au sul- 
fite de soude. On peut aussi utiliser, comme sup- 
port, des feuilles raStalliques et particulierement des 
feuilles d'aluminium. La nature du film de matiere 
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plastique depend de i'usage que Ton veut faire des 
garnitures. Pour les joints ordinaires, qui ne sont 
pas exposes a des fatigues exceptionneUes, on peut 
utiliser la plupart des matieres plastiques filmogenes, 
par exemple le polyethylene, le polypropylene, le 
chlorure de poly vinyle, i'acetate de polyvinyle ou 
ieurs copolymeres. Pour les joints d'etancheite expo- 
ses a des fatigues importantes, on choisira de pre- 
ference des films de polyesters, par exemple des 
films de terephtalate de polyethylene, qui forment, 
notamment avec le papier kraft ou avec des feuilles 
d'aluminium, des materiaux d'etancheite tres resis- 
tants presentent une excellente stabilite a la chaieur 
et une grande resistance a Tattaque des produits 
chimiques. 

Dans certains cas, on peut se servir pour la fa- 
brication de materiaux d'etancheite selon 1'inven- 
fion, de films de matieres naturelles modifiers, par 
exemple de I'acetate de cellulose. 
^ Les materiaux d'etancheite coriformes a 1'inven- 
tion se fabriquent de la facon usuelle, par collage 
a froid ou a chaud des films sur le support, au 
moyen d'un adhesif. Le film peut etre applique sur 
une seule face du support ou sur ses deux faces; 
on obtient ainsi un materiau tres resistant qu'il est 
facile de couper a I'emporte-piece pour en consti- 
tuer des garnitures. 

On peut egaleraent ameliorer ces materiaux en 
rendant rugueuse la surface des films employes car 
cette rugosite produit lors du serrage un effet de 
succion qui augmente encore i'etancheite. On peut, 
cependant au moyen de films lisses oblenir deja 
un degre d'etancheite qui n'est atteint jusqu'a pre- 
sent que par des surfaces rodees ou rectifiees; en 
effet, I'elasticite des joints ainsi realises permet a 
ces nouvelles garnitures de s'adapter parfaitement 
aux surfaces qui doivent etre rendues etanches. 
^ Les materiaux d'etancheite conforraes a inven- 
tion sont tres resistants et peuvent facilement etre 
reutilises. Ces nouvelles garnitures conviennent par- 
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ticulierement pour les carburateurs, les pompes, la 
robmetterie, les appareilkges flectriques. Dans ce 
dernier domaine, le film presente un interei parti- 
cutter du fait de ses bonnes proprietes isolantes. 
Les joints a base de films de polyesters prcsentent 
une resistance particulierement elevee aux chocs et 
aux entailles, en sorte qu'ils peuvent en outre sup- 
porter des fatigues mecaniques import antes. 

resdm£ 

Joints d'etancheitfi constitues par un support 
revetu sur au moins Tune de ses faces par un film, 
une feuille ou une matiere plastique filmogene syn- 
thetique ou naturelle colles sur le support. 

Ces joints d'etancheitS peuvent, en outre, presen- 



ter les element* suivants pris isoleraenl ou en com* 
binaisons quelconques : 

a. Le support est en carton ou en papier, el d- 
p reference en papier kroft; 

6. Le support est conslituc par une fcuilb metal- 
lique. de preference une feuille d'alurainium; 

c. Le film est en matiere plastique synthitique; 

<f. Le film est en polyester, de preference en tere- 
phtalate de polyethylene; 

c. Le film est en une matiere naturelle modifier, 
de preference en acetate de cellulose; 

/. La surface des films est rugueuse. 
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